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but a number of little Globules, clutter’d together, 
that differ’d in their Round nefs. Form, Colour, and 
Confiftence, proceeding from little leminary Veficles 
in a Clufter. Some had Water extremely clear and 
liquid, others a yellowifti Serum thin, others a glu¬ 
tinous Matter; forae were as big as Pullets Eggs, 
others bigger than one’s Fift. 

Let thefe few, out of, the many Inftances which 
I could produce from Authors of undoubted Repu¬ 
tation, fuffice to prove, that the Ovaria , as well as 
the Tab & Falloppian, Ligaments, and Uterus itfelf, 
are not free from Dropfies, <&c. and that they pro¬ 
ceed from Obftru&ions, often occafioned by rude and 
violent dealing with Women in difficult Labours, 
which generally bring on a train of difmal Symptoms, 
that fooner or later, according to the Strength of 
the Sufferer, after a miferable, painful, languiihing 
Life, end in Death. 

The manifeft Succefs in this uncommon Cafe may 
be of ufe, and may Ihew, that we ought not to dif- 
pair too foon, in Diftempers that are feemingly moft: 
dangerous. 


IV. (prdparatio Cdrulei Truffiad ex Germania miffa 
ad Johannem Woodward, M. D. Prof. Med. 
Grejh. S. S. 

5 . ^T^Artari crudi & Nitri crudi Siccati ad Siiii. Pul- 
I verifentur minutiffime, 5c commifceantur, de- 
inde admoto igneo carbone detonentur, Schabebis 
Salis Tartari extemporanei 3iiii. Dum adhuc calidum 
eft hoc Sal,pulverifetur fubtiliflime, 5c addantur fangui- 
nis Bovini probe exficcati 8 t fubtiliff. pulv. Siiii. H«c, 
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bene mixta, indantur crucibulo, ut tertia pars vacua 
fit} impofito dein operculo igni committatur, & cir- 
cumdetur crucibulum carbonibus, ut fenfirn ardefcat, 
5c materia fine prsepropera accenfione flammam conci- 
piat & ignefcat. In hoc ignis gradu teneatur materia, 
donee flamma 62 accenfio remittat j augeatur demura 
ignis, ut valde candeat materia, & parum .flamma: 
e crucibulo amplius emineat. Remove demum ab igne 
crucibulum, 6c materiam mortario ingeftam leviter 
contere, 6c ad manus habeto aquseferventilTim* plu- 
vialis libras 4 ponderis civilis, cui materiam, adhuc 
ferventem, immittas, 6c per fe mi horse fpatium coque - 
decodum per linteum coletur, 6c materia remanens 
nigra, aquae portioni denuo afFufa, igni iterum appo- 
natur, coquatur, 6c percoletur - r id quod eoufque con- 
tinuandum,- donee falfedo 6c acrimonia omnis e ma¬ 
teria fit elixiviata, 6c aqua redeat infipida. Humores 
omnes in linteo 5c materia refiduos, fortiter exprime, 
6c ubi lingula in unum colligeris, igni iterum com- 
mitte, 6c ad remanentiam 4 librarum evapora, 6c ul- 
teriori ufui ferva, fub. No. r. 

Porro Vitrioli Anglici ad albedinem leviter 
calcinati si. folvatur in Aquae pluvial : gvi. filtretur 
per chartam 6c fignetur: No. 2. 

gr. Denique Aluminis crudi 5viii. Solratur in 
libris 4. aquae ferventiffimae ad omnimodam Aluminis 
confumptionem, hoc rite pera&o, adjunge folutionem 
Vitrioli fub No. 2. affervatam, quse ex igne fervens 
ingeratur oil* fatis magn* 5 c amplae, 5 c cum lixivio 
No. 1. feorfim bene fervefaclo, combinetur. Fiet ex 
continenti magna ebullitio, 6c apparebit color viridis 
montani feu chryfocoll* •, efFundatur alternis vicibus, 
durante ebullitione, ex uno vafe in aliud, qua celfante, 
quieti committe. Turn linteo infinuetur, ut aquofitas 
tranfeat, color vero in linteo remaneat j fi igitur ni¬ 
hil humiditatis amplius diftillet, cum fpathula iignea 

e linteo 
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t linteo in ollam novara minorem remove*, fuperfunde 
poftea fpiritus falis comm. gii. vel siii. 6c ftatiin 
apparebit color caeruleus pulcherrimus: quae probe 
mixta per nodem quiefcant, quo fado aquas pluvialis 
magna quantitas addatur, in gyrum moveatur fpa- 
thula, & pofteaquam refedit materia, aqua decantetUr, 
5 e reeens aqua fuperfundatur, oC edUlque labor reil 
teretur, donee ornnis acrimonra fit defaropta, & aqua 
infipida defluat j hoc pado praecipitatnm tuum fumme 
caeruleum linteo expanfo ingere, ut aqua diftillet, 
fenfimqj color calore leni exficcetur ufui. 

N. Bi Calcinatio magni moment! eft m hoc opere, 
nam color cyaneus'6fceaeraleusf obfeurus or turn fuum, 
trahit a calcinatiohe leviy medioerr* 5 £ fort! fanguims 
arefadi cum fald Tartari, 6c inde diverfitas coloris. 

Lixivia ferventifiima uno eodemque feftinatiffimo 
ad'u fufft Confutidenda. 


V. Objections and Experiments upon the foregoing 
(Preparation. (By Mr.John Brown, Chymiji, 

F.^S. 

D R. Woodwdrd having lately communicated a Pa¬ 
per (which he receiv’d from another hand) to 
this Society, containing a Proeefs for making the 
PriiJJian Blue. I was willing to go thro' it exadly, 
according to the Proportions there preferib’d j and ob- 
ferv’d that by a Calcination of 54 of Blood dry’d, 
with 5 4 of Sal Tartari ? in two Hours time that 
Part of the Operation was over, and a black fpongy 
Subftance remain’d in the Crucible weighing 3 4. a 
Diffolution of which being made in boiling Water and 
afterwards filtred,the Remainder, when dried, weigh’d 
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